PATENT APPLICATION 
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

In re application of Docket No: Q78317 

Xavier ANDRIEU, et al. 

Appln.No.: 10/713,000 Group Art Unit: 1762 

Confirmation No.: 9402 Examiner: Not Assigned 

Filed: November 17, 2003 

For: A METHOD OF COATING AN OPTICAL FIBER 

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT 

Commissioner for Patents 
P.O. Box 1450 
Alexandria, VA 22313-1450 

Sir: 

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to 
priority was made under 35 U.S.C. § 1 19. The Examiner is respectfully requested to 
acknowledge receipt of said priority document. 

. Respectfully submitted, 




SUGHRUE MION, PLLC David J. Cushing 

Telephone: (202)293-7060 Registration No. 28 

Facsimile: (202) 293-7860 

WASHINGTON OFFICE 

23373 " 

CUSTOMER NUMBER 

Enclosures: France 0214375 
Date: February 27, 2004 



? 

,703 



si w > 



4> ' • 



* 



REPU8LIQUE FRANQAISE 




INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



REVET D' INVENTION 



CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 

mA/Jooo 

COPIE OFFBCiELLE /fa J^ J 

Le Directeur general de I'lnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une demande de titre de propriete 
industrielle deposee a I'lnstitut. 

Fait a Paris, le 0 6 MOV. 2003 



Pour le Directeur general de I'lnstitut 
national de la propriet6 industrielle 
Le Chef du Departement des brevets 




Martine PLANCHE 



INSTITUT 
NATIONAL OE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



SIEGE 

26 bis. rue de Saint Petersbourg 
75800 PARIS cede* 08 
Telephone : 33 {0)1 53 04 53 04 
Telecopie : 33 (0)1 53 04 45 23 
www.inpi.fr 



OB 267/141102 



ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI N* 51-444 OU 19 AVRIL 1951 



1er depot 




LASC3PQiam 

2G bis, rue de Saint Petersbourg 
75SC0 Paris Cede* OS 

Telephone : 01 53 04 53 04 Telecopie : 01 42 94 86 54 



4 reserve 6 I'lNPl] 



il&EWET D'OSWEMTflM 
CEKTOFBCAT O'liTOUYE 

Code do 13 proprieto intcUccUicile - L!uro VI 

REQUETE EN DEUVRANCE 1/2 

Cet Imprirne est a remptir Irsiblement a t'encre noire 



11354*01 



RHf/iSF DES PIFCF5 
OATfc, 

UFU 18 NOV 2002 
75 INPI PARIS 

NATION Al AMRIBUE KAR L'IMPI 02 1 43 J O 



DAH OF OKPtVT ATTRIBUTE 
FAR l.*!«PI 



i s fcov. ?nn? 



Vos references pour ce dossier 

ijhailtaiiji 1 03923/MAH/OFPF/TPM 



Taj NOW ET AORESSE OU DEMANDEUR OU OU MANDATAIRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT £TRE ADRESSEE 

COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL 
Departement PI 
Marie-Anne HUMBERT 
30 avenue Kleber 
75116 PARIS 



Confirmation d'un depot par tetecopte □ N° attribue par TINPI a la telecopie 



H MATURE DE LA DEMANDE 



Demande de brevet 



Cache* Tune des 4 cases sulvantes 



Demande de certificat d'utilite 



ET 



Demande divisionnaire 

Demande dv brevet hitfhih' 
uu tkfwutde dt> artr/iaii duliiiie initiate 



Transformation d'une demande de 
brevet europeen Uvwamiv de hm-et hutiajv 



□ 



Date 
Date 



1 L 



□ 



Date 



TltRE DE LMWVENf ittW (200 caractfcros ou espaees raajdmum) 

•ROCEDE DE REVETEMENT D'UNE FIBRE OPTIQUE 



DECLARATION DE PRlORHt 
OU REQUETE DU BENEFICE DE 
LA DATE DE DEPOT D'UNE 
DEMANDE ANT£R!EURE FRANQAISE 



Pays ou organisation 
Date I L I— 



DEIV3ANDEUR 



Nom ou denomination sociale 



Pays ou organisation 
Date I L Z_ 



Pays ou organisation 
Date I I L- 



N° 
N° 



□ S f ii y a d'autres priorites, cochez la case et utrtisez S'imprlmS a$urte» 



□ S T il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez I'imprime «Stifte»> 



ALCATEL 



Prenoms 



Forme juridique 



N° SIREN 



Code APE-NAF 



Adresse 



Rue 



Code postal et ville 



Pays 



Societe Anonyme 



I 5 4 2 0 1 9 0 9 61 



X 



54, rue La Boetie 



75008 1 PARIS 



FRANCE 



Nalionalitc 



N° de telephone (jacu!!titij > 



N° de telecopie iftuirttatifi 



Adresse electronique fjitatllaiij) 



Frangaise 



ler depot BREVET D'INVENTION ^ 
|J^>J CERTIFICAT D'UTILITE 



SEEKS REQUETEENDELIVRANCE 2/2 



REMISE OFS PiF.Cf 5 

18 NOV 2002 
75 INPI PARIS 

N* O'fJNREGtSTRCMCNt 02 14375 




Vos references pour ce dossier : \ 

ijtiiutiiiflfi 


1 03923/AAAH/OFDF/TPM Z 6 


□ MANDATA1RE 




Nom 


HUMBERT 


Prenom 


Marie-Anne 


Cabinet ou Socteie 


Compagnie Financiere Alcatel 


N °dc pouvoir permanent et/ou 
i de lien contractus! 


PG 9222 


Adresse 


Rue 


30 Avenue Kieber 


Code postal et vilte 


75116 I PARIS 




N° de ielepho 


ie tfacnltalif} X 




de tefecopie fjaathaUf) 




Adresse electronique ffaatltalif) 




3 INVENT EUR (S) 




Les inventeurs son! les demancleurs 


□Oui 

|Jy Non Dans ce cas fournir une designation d'inventeur(s) separee 


0 RAPPORT DE RECHERCHE 


Uniquemertt pour une demande de brevet <y compris division et transformation) 


Etabiissement immediat 
ou etabiissement differe 


n 


Paiement echetonne de la redevance 


Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques 

□Oui 
©Non 


□ REDUCTION DU TAUX 
OES REDEVANCES 


Uniquemertt pour les personnes physiques 

□Requise pour la premiere fois pour cette invention (jrnmhvtm mistk m»-w?fmin»>t > 
□Requise anterieurement a ce depot (jaituin? une vnj>k dv h tlfri&itw (frit* mission 
; pour ct'Jkf imvnliun oh mdufuar sa reference) ; 




Si vous avez utilise Wmprime «Suite», 
tndiquez !e nombre de pages jointes 


I 


PH signature dQQBfiXflSilfiK 

»K OU MANDATAIRE NIarie-Anne HUMBERT / LC 40 B 
(Nom et qualite du signataire) ^^^^^ 


VISA DE LA PREFECTURE 

OU DE L'INP! ■ 

^^^^EBLANCANEAtJy 

.v 



La loi n c 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique. aux fichiers et aux liberies s'applique aux reponscs faites a 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donnees vous concernant aupres de I'INPI. 



1 er depot 



Procede de revetement cTune fibre optique 



La presence invention se rapporte a un procede de revetement d'une fibre 
optique a partir d'une composition de revetement reticulable par un rayonnement 
ultraviolet (U.V.). II s'agit en particulier d'un procede permettant de proceder au 
revetement de la fibre immediatement apres le fibrage a partir d'une preforme. Ge 
procede est destine au revetement d'un conducteur fin comme une fibre optique, 
mais peut etre egalement utilise pour le revetement de tout .autre type de produit, 
en particulier ceux dont la fabrication limite le temps disponible pour effectuer la 
0 reticulation. L'invention s'etend en outre a une fibre optique munie d'urt tel 
revetement et a un cable de telecommunication contenant une telle fibre: 

De maniere bien connue, une fibre optique est destinee a tra_asmettre des 
ondes lumineuses. Elle est constitute d'un coeur optique entoure d'unfe . gaine 
- optique. Le coeur optique est destine a assurer le guidage de la mtqjqrite des 
5 ondes lumineuses transmises par la fibre optique. Ces deux elements. (coeur et 
gaine optiques) constituent la partie optique de la fibre, appelee fibre optique nue.' 
Cette partie est tres sensible aux perturbations exterieures, ces dernieres pouvant 
entrainer une deterioration de ses proprietes de transmission, et?. done un 
fonctionnement degrade de la fibre optique. Afin de proteger la fibre" nue co.ntre 
20 ces perturbations exterieures, il est bien connu de revetir la gaine optique d'une 
couche de protection en un materiau plastique, appelee revetement 
eventuellement constitue de plusieurs couches. La couche externe du revetement 
peut etre coloree ou recouverte par une couche colorante afin de pouvoir coder ou 
reconnoitre la fibre. Une telle fibre revetue est le plus souvent destinee a etre 
25 incluse dans un cable de telecommunication. Plusieurs fibres optiques peuvent etre 
~associees en parallele pour former un ruban. Dans ce cas, on prevoit un enrobage 
pour maintenir ensemble les fibres. 

Le revetement a pour role de proteger le conducteur vis a vis des agressions 
mecaniques exterieures,. de la penetration d'humidite et, si necessaire, d'assurer une isolation 
30 electrique. Le revetement protege le conducteur des agressions mecaniques ou 
chimiques susceptibles de provoquer des defauts d'attenuation pour les 
transmissions optiques. Le revetement confere aussi au conducteur ses proprietes 
mecaniques ; il doit notamment absorber les microcourbures et les contraintes 
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eventuelles. En outre en cas d'incendie, il doit permettre une resistance suffisante au feu. Le 
revetement doit posseder une bonne adherence sur le support qui lui est destine. 
Dans le cas d'une fibre optique, les proprietes physiques du revetemeni doivent 
etre compatibles avec les conditions de fibrage, en particulier la vitesse de fibrage 
5 et ('utilisation finale de la fibre.' 

La solution utilisee actuellement pour realiser les couches de protection 
consiste a revetir la gaine optique d'une resine durcissable qui est photoreticulee 
sous rayonnement ultraviolet. En pratique pour realiser le revetement d'un 
conducteur, on entoure la fibre optique d'une couche de la composition a reticuler 
10 a Petat liquide, puis le materiau est solidifie par exposition au rayonnement 
ultraviolet. Pour effectuer la reticulation, on introduit generalement des elements 
photo-initiateurs dans la composition a polymeriser. L'exposition au rayonnement 
ultraviolet provoque, grace a ces photo-initiateurs., une reaction photo-chimique 
de polymerisation qui entraine le . durcissement du materiau. L'exposition au 
15 rayonnement ultraviolet s'effectue habituellement grace a une source de 
rayonnement U.V. monochromatique ou quasi monochromatique telle qu'un laser, 
une lampe EXCIMER ou une lampe a arc. 

On connait le document DE-41 26 860 qui decrit un procede de 
fabrication d'un ruban de fibres optiques dans lequel les fibres optiques deja 
20 revetues sont disposees parallelement et assemblees grace a une colle a base 
acrylate. On precise que la reticulation du revetement de la fibre sous un 
' rayonnement U.V. s'effectue habituellement dans un gaz inerte, car la presence 
d'oxygene a pour effet d'inhiber la reaction, mais Ma colle adhere mal sur la 
surface plane et parfaitement durcie. Ce document propose done d'effectuer la 
25 reticulation du revetement en presence de quantite definie d'oxygene afin que la 
surface du revetement reste microscopiquement collante et se lie solidement avec 
la colle. La vitesse de passage du fil au travers de Installation est de 30m/mn. Le 
durcissement de la composition est realise d'abord sous azote, puis Pazote est 
enrichi de parts d'oxygene successivement plus importantes, en presence d'un 
30 rayonnement U.V.. 

Selon ce document on utilise I'oxygene pour empecher les groupements 
acryiates de reagir entre eux afin d'obtenir une polymerisation incomplete. 
Actuellement les vitesses de fibrage utilisees dans la fabrication de fibres optiques 
sont- beaucoup plus elevees (superieures a 300m/mn) que celles evoquees dans ce 
35 document. A ces vitesses la reaction ne peut plus etre complete. 
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L'application du revetement s'effectpe classiquement dans une tour de 
fibrage ou la fibre optique defile a une vitesse de Pordre de 1000 a 1 200m/mn, et 
qui peut atteindre 2000m/mn. A une telle vitesse, la reticulation au sortir de 
I'installation de fibrage est done forcement incomplete. Cependant pour des 

5 raisons de rentabilite industrielle, il n'est possible d'effectuer qu'un seul passage a 
vitesse elevee dans Installation et cet unique passage doit permettre d'aboutir une 
reticulation complete du revetement. Le probleme pose ici est done au contraire 
d'accelerer la reticulation de la composition de revetement dans 1'installation, et de 
permettre a la reaction de se poursuivre apres la sortie de I'installation de fibrage. 

10 La presente invention a done pour but de proposer un procede pour le 

rev §tement d'une fibre optique a partir d'une composition polymerisable, 
permettant d'aboutir une reticulation complete tout en ne necessitant qu'un seul 
passage a vitesse elevee dans I'installation de fibrage. 

L'invention a aussi pour but de proposer une fibre optique comprenant un 

15 revetement polymerise obtenu par ce procede, et un cable de telecommunication 
comprenant une telle fibre. & 

L'objet de la presente invention est un procede de revetement d'une fibre 
optique comprenant au moins une etape d'enduction de ladite fibce^avec une 
composition de revetement polymerisable, et au moins une -|tape de 

20 polymerisation de ladite composition, caracterise en ce que ladite .composition 
contient au moins un compose insature comportant au moins^une double liaison et 
au moins un catalyseur d'oxydation, et en ce que ladite etape de polymerisation 
comprend une premiere phase en ligne consistant a soumettre ladite fibre enduite 
a un rayonnement U.V. pendant une duree inferieure a la duree necessaire a une 

25 polymerisation complete, suivie d'une deuxieme phase hors ligne consistant a 
mettre ladite fibre enduite en presence d'un milieu oxydant afin de completer la 
polymerisation. 

Avantageusement le milieu oxydant est gazeux, ce qui facilite la mise en 
contact de la fibre avec Poxydant. De preference le milieu oxydant est I'oxygene, et 
30 de preference encore le milieu oxydant est Pair. 

Au cours d'une etape preliminaire, les ingredients entrant dans la 
composition destinee a former le revetement de la fibre optique sont melanges. La. 
composition polymerisable ainsi obtenue est appliquee sur la surface de la fibre 
optique issue d'une preforme. Au cours de la premiere phase de Petape de 
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polymerisation^ la polymerisation de la composition est effectuee de maniere 
connue sous Peffet du rayonnement ultraviolet. La duree d'exposition de la fibre a 
ce rayonnement est suffisante pour obtenir un revetement qualifie de "sec" au 
toucher, mais cependant inferieure a la duree necessaire pour que la reaction de 
5 'polymerisation soit complete. On dit que le revetement est n sec" lorsqu'un niveau 
acceptable de perfomances, telles que la resistance a !a deformation et aux 
agressions exterieures, est atteint. Au sortir des lignes de fabrication, les fibres sont 
habituellement enroulees sur des bobines a I'air libre. La deuxieme phase de 
Petape de polymerisation consiste a laisser les fibres revetues en contact avec un 
10 oxydant tel que Poxygene de Pair afin que la polymerisation se poursuive hors 
ligne. Au cours de cette deuxieme phase, il se produit une reaction 
d'oxypolymerisation grace a la presence d'un catalyseur dans la composition. Le 
catalyseur agit par promotion de Pabsorption d'oxygene dans le film de 
revetement ; il catalyse la formation puis la decomposition de peroxydes. La 
15 presence de composes insatures dans la composition permet a la reaction de 
polymerisation de se produire par ouverture des doubles liaisons et pontage par 

un atome d'oxygene. 

On utilise comme catalyseur d'oxydation de preference un carboxylate 
metallique obtenu par reaction de metaux ou derives metalliques sur un acide 

20 carboxylique d'origine naturelle ou synthetique. De preference le catalyseur 
d'oxydation est un carboxylate d'au moins un metal choisi dans le groupe 
comprenant le cobalt, ie manganese, le zirconium, le calcium, le zinc, Paluminium 

* * et le lithium. Avantageusement le catalyseur d'oxydation est un melange de 
carboxylates de metaux differents, ce qui permet de beneficier eventuellement de 

25 leurs proprietes complementaires. Ces sels organometalliques sont souvent 
appeles "siccatifs". L'action catalytique de ces composes tient a la capacite de Pion 
metal de passer par oxydation de Petat de valence inferieur le plus stable a un etat 
de valence superieur moins stable. Ce stade permettra ensuite par effet inverse, de 
generer des radicaux libres sur les chaines insaturees qui pourront alors 

30 polymeriser. 

La proportion de catalyseur est au plus egale a 10% en poids de la 
composition. La proportion de catalyseur est de preference comprise entre 0,5% et 
10% en poids, et de preference encore entre 0,5% et 5% en poids de la 
composition. Si le revetement de la fibre comporte plusieurs couches, la 
35 proportion de catalyseur peut etre egale dans toutes les couches ou differente 
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dans chacune des couches. Le catalyseur d'oxydation peut etre egalement absent 

de certaines couches, notamment de !a couche la plus externe. 

Avantageusement le compose insature est choisi parmi un monornere et 

un oligomere comportant une insaturation ethylenique tel qu'un groupement 
s acrylate, urethane, etherurethane, vinyl, vinylether, vinylurethane, .acryjamide. Le 

compose est de preference un monornere ou un oligomere urethane-acrylate. 

Selon une variante d'execution, la composition contient en outre un 

initiateur de photopolymerisation. Bien entendu on choisit le photoinitiateur de 

fac^on telle qu'il presente une efficacite maximale aux longueurs d'onde de la 
0 source de rayonnement U.V. utilisee. Ces photoinititeurs sont des molecules 

susceptibles de creer des radicaux libres par rupture homolytique photoinduite. 

Gomme exemples de photoinitiateurs utilisables, on peut citer ies produits 

commerciaux connus sous Ies references "IRGACURE® 184", "IRGACURE® 819", 

"IRGACURE® 1700", "IRGACURE® 1 800 n , etc... 

5 Au cours du procede selon Tinvention, la premiere phase se derpule a une 

vitesse au moins egale a lOOOm/mn, et de preference au moirif egale a 
1200m/mn. 

Uinvention a aussi pour objet une fibre optique comportant un nfevetement 
polymerise obtenu par le procede decrit precedemment, et contenant un 
20 catalyseur d'oxydation. Si le revetement de la fibre comporte plusieuVs couches 
formees a partir de compositions reticulables qui peuvent etre analogues ou 
differentes, le catalyseur d'oxydation est contenu dans au moins une de ces 
couches, mais il peut aussi bien etre present dans plusieurs de ces couches. 

[.'invention a encore pour objet un cable de telecommunication 
25 comprenant au moins une telle fibre optique. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention 
apparaTtront au cours de la description suivante de modes de realisation donnes a 
titre illustratif, mais nullement limitatif, et dans le.dessin annexe. 

La figure 1 est une vue schematique en coupe d'une fibre optique. 
30 La figure 2 represente une vue schematique d'une installation pour le 

revetement de fibres opliques. 

La fibre optique 1 representee surla figure 1 comprend un coeur optique 2 
en un materiau a base de silice, entoure d'une gaine optique 3 egalement en un 
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materiau a base de silice. La fibre 1 est revetue d'un revetement 4 comprenant 
une premiere couche de protection 5 en un materiau plastique, appelee 
revetement primaire. Au-dessus de ce revetement primaire 5, on trouve une 
deuxieme couche de protection 6 appelee revetement secondaire. Entre la couche , 

5 interne 5 et la couche externe 6 peuvent • se * trouver eventuellement d'autres 
couches de protection intermediate. Le revetement secondaire 6 est colore, mais il 
pourrait aussi bien etre recouvert par une couche coloree, afin de pouvoir coder 
ou reconnaftre la fibre 1 . Le revetement primaire 5, le revetement secondaire 6 et 
les couches intermediates eventuelles sont constitues d'un materiau de type 

10 polyurethane acrylate contenant un carboxylate de cobalt, de manganese, de 
zirconium ou de calcium. 

• Sur la figure 2, on a represents une partie d'une tour de fibrage 
comprenant notamment : 

- au moins une station d'enduction 7 avec une composition 
15 polymerisable 8 d'une fibre optique nue 9 obtenue a partir d'une preforme 10, 

- au moins une station de polymerisation 11 de la fibre optique 
enduite 1 2 comprenant au moins une source de rayonnement ultraviolet 1 3, et 

- une station de bobinage 14 de la fibre revetue 15 sur une bobine 16. 

Pour la realisation du revetement primaire 5, ia fibre optique nue 9 
20 provenant du fibrage de la preforme 10 est guidee vers la station d'enduction 7. 
On prepare une composition de revetement 8 de composition connue par 
exemple sous la denomination "AFC3 ™" contenant un catalyseur d'oxydation qui 
est un carboxylate de cobalt, de manganese, de zirconium et/ou de calcium. 

La composition de revetement 8, maintenue a une temperature ou elle est 
25 d I'etat liquide, est amenee sous pression par des canaux dans une chambre 
annulaire, d'ou elle est projetee radialement sur la fibre optique 9. Des 
appareillages ont ete developpes pour realiser I'enduction des fibres optiques qui 
tiennent compte de I'imperatif consistent en ce que la fibre optique, avant ou 
pendant I'operation d'enduction, ne doit toucher aucune surface solide. 
30 La fibre optique 1 2 enduite de la composition 8 d polymeriser traverse 

ensuite la station de polymerisation 11 et defile devant une lampe U.V. 13 d une 
vitesse de I'ordre de 1200m/mn (soit environ 20m/sec). Ces vitesses conduisent d 
un temps de sejour de la fibre enduite 12 sous le rayonnement U.V. d'environ un 
dixieme de seconde. Puis le revetement primaire 5 partiellement polymerise est 
35 laisse se refroidir d I'air. L'installation peut comprendre en outre une station de 
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refroidissement (non representee) placee entre la station de polymerisation 11 et 
la station de bobinage 14. 

La realisation des couches successives de revetement necessite la presence 
d'une station d'enduction et d'une station de polymerisation (non representees), et 

5 eventuellement d'une station de refroidissement, pour chacune des couches 
successivement deposees. 

La realisation du revetement secondaire 6 s'effectue de maniere analogue 
a ce qui est precedemment decrit pour le revetement primaire 5 en utilisant une 
composition de revetement de reference "AFC 3 ™" analogue a celle de la couche 

10 de revetement primaire 5 mais ayant un module d'Young 50 a 1 00 fois plus eleve, 
ne contenant pas de catalyseur d'oxydation et contenant en outre un pigment 
colore. Munie de son revetement secondaire 6, la fibre revetue 1 5 est envoyee 
vers une station de bobinage 14 ou elle est enroulee sur une bobine 16 et laissee 
a I'air libre. Grace a la presence d'un catalyseur d'oxydation, la polymerisation va 

15 se poursuivre et au bout d'une duree comprise entre une heure et quelqOes jours, 
la polymerisation du revetement 4 sera achevee. fP* 

Selon un autre mode de realisation de ('invention, le revetement* primaire 
est obtenu de la maniere decrite precedemment en utilisant la meme composition 
que celle du revetement 5 ci-dessus. Le revetement secondaire est obtenu a partir 

20 d'une composition de revetement analogue a celle du revetement 6 ci-dessus mais 
contenant en outre un catalyseur d'oxydation. ^ 
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REVENDICATIONS 

1. * Procede de < revetement d'une fibre optique comprenant au moins une 
etape d'enduction de ladite fibre- avec une composition de revetement 
polymerisabie, et au moins une etape de polymerisation de ladite composition, 
caracterise en ce que ladite composition contient au moins un compose insature 
comportant au moins une double liaison et au moins un catalyseur d'oxydation, et 
en ce que ladite etape de polymerisation comprend une premiere phase en ligne 
consistant a soumettre ladite fibre enduite a un rayonnement U.V. pendant une 
duree inferieure a la duree necessaire a une polymerisation complete, suivie d'une 
deuxieme phase hors ligne consistant a mettre ladite fibre enduite en presence 
d'un milieu oxydant afin de completer la" polymerisation. 

T: Procede selon la revendication 1, dans Ifequel ledit milieu oxydant est 
gazeux. 

3. Procede selon la revendication 2, dans lequel ledit milieu oxydant est 
Poxygene. 

4. Procede selon la revendication 2, dans-lequel ledit milieu oxydant est Pair. 

5. Procede selon Tune des revendications precedentes, dans lequel ledit 
catalyseur d'oxydation est un carboxylate metallique. 

6. Procede selon la revendication 5, dans lequel ledit catalyseur d'oxydation 
est un carboxylate d'au moins un metal choisi dans le groupe comprenant le 
cobalt, le manganese, le zirconium, le calcium, le zinc, Paluminium et le lithium. 

7. Procede selon I'une des revendications precedentes, dans lequel la 
proportion dudit catalyseur est au plus egale a 10% en poids de ladite 
composition. 

8. Procede selon la revendication 7, dans lequel la proportion dudit 
catalyseur est comprise entre 0,5% et 10% en poids de ladite composition. 

9. Procede selon la revendication 8, dans lequel la proportion dudit 
catalyseur est comprise entre 0,5% et 10% en poids de ladite composition. 
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10. Procede selon Tune des revendications precedentes, dans lequel ledit 
compose insature est choisi parmi un monomere et un oligomere acrylate. 

1 1. Procede selon la revendication 10, dans lequel ledit compose insature est 
choisi parmi un monomere et un oligomere urethane-acrylate. 

5 12. Procede selon Tune des revendications precedentes, dans lequel ladite 
composition contient en outre un initiateur de photopolymerisation. 

13. Procede selon Tune des revendications precedentes, dans lequel ladite 
premiere phase se deroule a une vitesse au moins egale a lOOOm/mn. 

14. Procede selon la revendication 13, dans lequel ladite premiere phase se 
10 deroule a une vitesse au moins egale d 1 200m/mn. v 

15. ' Fibre optique comportant un revetement polymerise obtenu porjjp procede 
selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que ledit revetement 
contient un catalyseur d'oxydation. 

16. Fibre optique selon la revendication 15, dans laquelle ledit revetement 
15 comporte plusieurs couches, I'une au moins desdites couches contenant un 

catalyseur d'oxydation. '* 

17. Cable de telecommunication comprenant au moins une fib'fe optique 
selon Tune des revendications 15 et 16. 
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